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COMPOSITION COSMETIQUE FILMOGENE AQUEUSE. 

L'invention a pour objet une composition cosmetique 
comprenant, dans un milieu physiologiquement acceptable, 
aii rnoins 5 % en poids, par rapport au poids total de la com- 
position, de polymere filmogene sous forme de dispersion 
aqueuse de particules solides, une argile apte a gonfler 
dans I'eau et une base aminee ayant un pKa, mesure dans 
I'eau a 25 °C, inferieur a 9, 9, le polymere filmogene etant 
choisi dans le groupe forme par les polycondensats, les po- 
lymeres d'origine naturelle, les polymeres radicalaires a 
I'exception des polymeres acrylique-styrene. 

La composition presente une bonne stabilite et permet 
d'obtenir un film lisse et brillant. 

Application au maquillage et au soin des matieres kera- 
tiniques. 
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La presehte invention a pour objet une composition cosmetique filmogene com- 
prenant une dispersion aqueuse de polymere, une argile et une amine, utilisable 
notamment comme composition de maquillage ou de soin des matieres keratini- 
5 ques comme la peau, y compris les levres, les ongles, les cils, les sourcils, les 
cheveux, notamment d'etres humains. L'invention se rapporte aussi a une utilisa- 
tion de cette composition pour le maquillage ou le soin cosmetique des matieres 
keratiniques. Elle est destinee plus specialement au maquillage et au soin des on- 
gles. 

10 

La composition peut se presenter sous la forme de vernis a ongles, de mascara, 
d'eye-liner, de produit pour les levres, de fard a joues ou a paupieres, de fond de 
teint, de produit de maquillage du corps, de produit anti-cernes, de composition de 
protection solaire, de coloration de la peau, de produit de soin de la peau, de pro- 
15 duit capillaire, notamment pour le coiffage ou le conditionnement des cheveux. 
Plus specialement, l'invention porte sur un vernis a ongles. 

La composition de vernis ou de soin des ongles peut etre employee comme base 
pour vernis, comme produit de maquillage des ongles, comme composition de fi- 
20 nition, encore appel6e "top-coat" en terminologie anglosaxonne, a appliquer sur le 
produit de maquillage des ongles ou bien encore comme produit de soin cosmeti- 
que des ongles. Ces compositions peuvent s'appliquer sur les ongles d'etres hu- 
mains ou sur des faux ongles. 

25 II est connu des documents EP-A-143480, FR-A-2399238 des compositions de 
vernis a ongles comprenant une dispersion aqueuse de particules de polymere 
filmogene. Pour faciliter la prise du vernis avec un pinceau, ou bien encore pour 
repartir facilement le vernis sur I'ongle, II est courant d'epaissir la phase aqueuse 
de ces vernis avec un agent epaississant compatible avec le milieu aqueux. On 

30 utilise des agents epaississants tels que les polymeres associatifs, les polymeres 
cellulosiques comme I'hydroxyethylcellulose, ou bien encore des argiles gonflant 
dans I'eau comme la bentonite, la montmorrillonite ou la laponite. Les argiles sont 
particulierement utilisees pour obtenir une bonne dispersion des pigments desti- 
nees notamment a colorer la composition. 

35 

Pour ajuster le pH de la composition de vernis a ongles, il est parfois necessaire 
d'employer des agents neutralisants tels que des bases aminees. Par ailleurs, les 
dispersions aqueuses de particules de polymere filmogene contiennent souvent 
des agents neutralisants du polymere, tels que des bases aminees comme par 
40 exemple la triethylamine. Or, on a constate que la presence de certaines bases 
aminees telles que la triethylamine, dans une composition contenant une disper- 
sion aqueuse de laponite provoque une destabilisation de la dispersion de laponite 
dans le temps engendrant la floculation de la laponite. Cette floculation conduit a 
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une perte de I'homogeneite de la composition, et notamment a une synerese. 
Lorsque la composition contient des matieres colorantes, la composition ne pre- 
sente plus alors une couleur homogene. De plus, la destabilisation de la composi- 
tion conduit 3 une degradation des proprietes du film lors de I'application de la 
5 composition sur les matieres keratiniques tels que les ongles : le film n'est pas 
lisse et peut meme presenter des grains inesthetiques, la brillance du film est tres 
attenuee. Aussi, le film de maquillage ne presente plus les proprietes cosmetiques 
recherch^es. 

10 Le but de la presente invention est done de proposer une composition cosmetique 
filmogene aqueuse epaissie avec une argile apte a gonfler dans I'eau stable a 
25 °C pendant au moins 2 semaines et permettant d'obtenir un film presentant de 
bonnes proprietes cosmetiques. 

15 Les inventeurs ont decouvert qu'une telle composition pouvait etre obtenue en 
employant une base aminee ayant un pKa, mesure a 25 °C dans I'eau, inferieur a 
10,0. Cette base aminee particuliere permet d'obtenir une composition filmogene 
epaissie homogene stable dans le temps qui s'applique facilement sur les matte- 
res keratiniques, en particulier sur les ongles. La composition appliquee sur les 

20 matieres keratiniques, notamment sur les ongles, forme un film lisse (absence de 
grains) et brillant 

De fa?on plus precise, I'invention a pour objet une composition comprenant, dans 
un milieu physiologiquement acceptable, au moins 5 % en poids, par rapport au 

25 poids total de la composition, de polymere filmogene sous forme de dispersion 
aqueuse de particules solides, une argile apte a gonfler dans I'eau et une base 
aminee ayant un pKa, mesure dans I'eau a 25 °C, inferieur a 9,9, le polymere fil- 
mogene etant choisi dans le groupe forme par les polycondensats, les polymeres 
d'origine naturelle, les polymeres radicalaires a I'exception des polymeres acryli- 

30 que-styrene. 

L'invention a aussi pour objet un procede cosmetique de maquillage ou de soin 
des matieres keratiniques comprenant I'application sur les matieres keratiniques 
d'une composition telle que definie precedemment 

35 

L'invention a egalement pour objet ('utilisation d'une composition telle que definie 
precedemment pour obtenir une composition filmogene stable dans le temps et/ou 
pour obtenir un film lisse et/ou brillant depose sur les matieres keratiniques. 

40 L'invention a encore pour objet I' utilisation d'une argile apte a gonfler dans I'eau, 
d'une base aminee ayant un pKa, mesure dans I'eau a 25 °C, inferieur a 9,9, d'une 
dispersion aqueuse de particules solides de polymere filmogene dans une compo- 
sition cosmetique pour obtenir une composition filmogene stable dans le temps 
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et/ou pour obtenir un film lisse et/ou brillant depose sur les matieres k6ratiniques, 
le polymere filmogene etant choisi dans le groupe forme par les polycondensats, 
les polymeres d'origine naturelle, les polymeres radicalaires a I'exception des po- 
lymeres acrylique-styrene. 

5 

Par physiologiquement acceptable, il faut comprendre un milieu compatible avec 
les matieres keratiniques, comme un milieu cosm6tique. 

L'argile presente dans la composition selon I'invention est une argile apte a gonfler 
10 dans Peau ; cette argile gonfle dans I'eau et forme apres hydratation une disper- 
sion colloTdale. 

Les argiles sont des produits deja bien connus en soi, qui sont d6crits par exemple 
dans I'ouvrage "Mineralogie des argiles, S. Caillere, S. Henin, M. Rautureau, 
15 2eme edition 1982, Masson", dont I'enseignement est ici inclus a titre de refe- 
rence. 

Les argiles sont des silicates contenant un cation pouvant etre choisi parmi les ca- 
tions de calcium, de magnesium, d'aluminium, de sodium, de potassium, de li- 
thium et leurs melanges. 

20 

A titre d'exemples de tels produits, on peut citer les argiles de la famille des smec- 
tites telles que les montmorillonites, les hectorites, les bentonites, les beidellites, 
les saponites, ainsi que de la famille des vermiculites, de la stevensite, des chlo- 
rites. 

25 

Ces argiles peuvent etre d'origine naturelle ou synthetique. De preference, on uti- 
lise les argiles qui sont cosmetiquement compatibles et acceptables avec les on- 
gles, la peau et/ou les cheveux. 

30 Selon un mode particulierement prefere de realisation de la presente invention, 
l'argile apte a gonfler dans Peau mise en oeuvre est choisie parmi les montmorillo- 
nites, les hectorites, les bentonites, la beidellite, les saponites, et plus particulie- 
rement les hectorites et les bentonites. 

35 Comme argile apte a gonfler dans I'eau utilisable selon Pinvention, on peut citer les 
hectorites synthetiques (appelees aussi laponites) comme les produits vendus par 
la societe Laporte sous le nom Laponite XLG, Laponite RD, Laponite RDS (ces 
produits sont des silicates de sodium et de magnesium et en particulier des sili- 
cates de sodium, de lithium et de magnesium) ; les bentonites comme le produit 

40 vendu sous la denomination Bentone HC par la soctete RHEOX ; les silicates de 
magnesium et d'aluminium notamment hydrates comme le produit vendu par la 
societe Vanderbilt Company sous le nom Veegum ultra, ou encore les silicates de 
calcium et notamment celui sous forme synthetique vendu par la society sous le 
nom de Micro-cel C. 
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L'argile peut etre presente dans la composition en une teneur allant de 0,01 % a 5 
% en poids, par rapport au poids total de la composition, et mieux de 0,05 % a 3 
% en poids. 

5 

La base aminee presente dans la composition selon ('invention a un pKa, mesure 
dans I'eau a 25 °C, inferieur a 9,9, de preference inferieur ou egal a 9,5 et mieux 
inferieur ou 6gal a 9,0. En particulier, le pKa de la base aminee va de 7 a 9,9, de 
preference de 7 a 9,5, et mieux de 7 a 9,0. 
10 Lorsque la base aminee a plusieurs pKa, le pKa le plus eleve doit satisfaire la 
condition indiquee precedemment. 

Avantageusement, la base aminee est une base volatile, ce qui permet d'obtenir 
un film plus resistant a Peau. 

15 

La base aminee a de preference un poids moleculaire allant de 10 a 200, et mieux 
de 15 a 160. 

La base aminee peut comporter de 0 a 7 atomes de carbone, notamment de 3 a 7 
atomes de carbone, et mieux de 4 & 6 atomes de carbone. 
20 La base aminee peut etre une amine primaire, une amine secondaire ou une 
amine tertiaire. 

Comme amine utilisable selon I'invention, on peut citer I'ammonique (NH4OH) 
(pKa = 9,25), la triethanolamine (pKa = 7,8), la N,N-dimethyl ethanolamine (pKa = 
25 9,3), ramino-2-methyl-2-propanol-1 (pKa = 9,69) et P amino-2-methyl-2-pro- 
panediol-1,3 (pKa = 8,79). 

La base aminee peut etre presente dans la composition selon I'invention en une 
teneur allant de 0,01% a 3 % en poids, par rapport au poids total de la composi- 
30 tion, et de preference de 0,1 % a 2 % en poids. 

La composition selon Tinvention contient un polymere filmogene se presentant 
sous la forme de particules solides en dispersion aqueuse, connu generalement 
sous le nom de latex ou pseudolatex. Par polymere sous forme de particules soli- 
35 des en dispersion aqueuse, on entend une phase contenant de I'eau et eventuel- 
lement un compose soluble dans I'eau, dans laquelle est disperse directement le 
polymere sous forme de particules solides. 

Dans la presente demande, on entend par "polymere filmogene", un polymere 
40 apte a former a lui seul ou en presence d'agent auxiliaire de filmification, un film 
continu et adherent sur un support, notamment sur les matieres k6ratiniques. 
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Par polymere sous forme de particules en dispersion aqueuse, on entend une 
phase contenant de I'eau et eventuellement un compose soluble dans Peau, dans 
laquelle est disperse directement le polymere sous forme de particules. 

5 Parmi les polymeres filmogenes utilisables dans la composition de la presente in- 
vention, on peut citer les polymeres de type radicalaire a I'exclusion des polyme- 
res styrene-acrylique, les polymeres de type polycondensat, les polymeres d'ori- 
gine naturelle, et leurs melanges. 

10 Par polymere filmogene radicalaire, on entend un polymere obtenu par polymeri- 
sation de monomeres a insaturation notamment ethylenique, chaque monomere 
etant susceptible de s'homopolymeriser (a I'inverse des polycondensats). 
Les polymeres filmogenes de type radicalaire peuvent etre notamment des poly- 
meres, ou des copolymeres, vinyliques, notamment des polymeres acryliques a 

15 I'exclusion des polymeres styrene-acrylique, c'est a dire des polymeres compre- 
nant au moins un monomere styrenique (styrene et ses derives) et au moins un 
monomere acrylique (acide (meth)acrylique et ses derives tels que les esters et 
les amides). 

20 Les polymeres filmogenes vinyliques peuvent resulter de la polymerisation de mo- 
nomeres a insaturation ethylenique ayant au moins un groupement acide et/ou 
des esters de ces monomeres acides et/ou des amides de ces monomeres aci- 
des. 

25 On utilise de preference des polymeres filmogenes anioniques, c'est-3-dire des 
polymeres ayant au moins un monomere a groupement acide tel qu'un groupe 
acide carboxylique ou acide sulfonique ou acide phosphonique. 

Comme monomere porteur de groupement acide, on peut utiliser des acides car- 
30 boxyliques insatures a.p-ethyleniques tels que I'acide acrylique, I'acide methacry- 
lique, I'acide crotonique, I'acide maleique, I'acide itaconique. On utilise de prefe- 
rence I'acide (meth)acrylique et I'acide crotonique, et plus preferentiellement 
I'acide (m6th)acrylique. 

35 Les esters de monomeres acides sont avantageusement choisis parmi les esters 
de I'acide (meth)acrylique (encore appele les (meth)acrylates), notamment des 
(meth)acrylates d'alkyle, en particulier d'alkyle en Ci-C 2 o, de preference en d-C 8 , 
des (meth)acrylates d'aryle, en particulier d'aryle en C 6 -Ci 0 , des (meth)acrylates 
d'hydroxyalkyle, en particulier d'hydroxyalkyle en C 2 -C 6 ■ 

40 Parmi les (meth)acrylates d'alkyle, on peut citer le methacrylate de methyle, le 
methacrylate d'ethyle, le methacrylate de butyle, le methacrylate d'isobutyle, le 
methacrylate d'ethyl-2 hexyle, le methacrylate de lauryle. 
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Parmi les (meth)acrylates d'hydroxyalkyle, on peut citer I'acrylate d'hydroxyethyle, 
I'acrylate de 2-hydroxypropyle, le methacrylate d'hydroxyethyle, le methacrylate de 
2-hydroxypropyle. 

Parmi les (meth)acrylates d'aryle, on peut citer I'acrylate de benzyle et I'acrylate de 
phenyle. 

Les esters de Tacide (meth)acrylique particulierement preferes sont les 
(meth)acrylates d'alkyle. 

Selon la presente invention, le groupement alkyle des esters peut etre soit fluore, 
soit perfluore, c'est-a-dire qu'une partie ou la totality des atomes d'hydrogene du 
groupement alkyle sont substitues par des atomes de fluor. 

Comme amides des monomeres acides, on peut par exemple citer les 
(meth)acrylamides, et notamment les N-alkyl (meth)acrylamides, en particulier 
d'alkyl en C 2 -C 12 . Parmi les N-alkyl (meth)acrylamides, on peut citer le N-ethyl 
acrylamide, le N-t-butyl acrylamide et le N-t-octyl acrylamide. 

Les polymeres filmogenes vinyliques peuvent egalement resulter de I'homopoly- 
merisation ou de la copolymerisation de monomeres choisis parmi les esters viny- 
liques et les monomeres styr^niques. En particulier, ces monomeres peuvent etre 
polymerises avec des monomeres acides et/ou leurs esters et/ou leurs amides, 
tels que ceux mentionnes prec6demment. 

Comme exemple d'esters vinyliques, on peut citer I'acetate de vinyle, le n6odeca- 
noate de vinyle, le pivalate de vinyle, le benzoate de vinyle et le t-butyl benzoate 
de vinyle. 

Comme monomeres styreniques, on peut citer le styrene et Palpha-methyl styrene. 

La liste des monomeres donnee n'est pas limitative et il est possible d'utiliser tout 
monomere connu de I'homme du metier entrant dans les categories de monome- 
res acryliques et vinyliques (y compris les monomeres modifies par une chame 
silicon§e). 

Comme polymere filmogene acrylique utilisable selon ('invention, on peut citer ce- 
lui vendu sous la denomination "NEOCRYL XK-90®" par la societe AVECIA- 
NEORESINS. 

Parmi les polycondensats utilisables comme polymere filmogene, on peut citer les 
polyurethannes anioniques, cationiques, non-ioniques ou amphoteres, les poly- 
urethannes-acryliques, les poly-ur^thannes-polyvinylpirrolidones, les polyester- 
polyurethannes, les polyether-polyurethannes, les polyurees, les poly- 
uree/polyurethannes, et leurs melanges. 
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Le pofyurethanne filmogene peut etre, par exemple, un copolymere polyure- 
thanne, polyuree/urethanne, ou polyuree, aliphatique, cycloaliphatique ou aroma- 
tique, comportant seule ou en melange : 

- au moins une sequence d'origine polyester aliphatique et/ou cycloaliphatique 
5 et/ou aromatique, et/ou, 

- au moins une sequence siliconee, ramifiee ou non, par exemple polydimethylsi- 
loxane ou polym6thylphenylsiloxane, et/ou 

- au moins une sequence comportant des groupes fluor6s. 

10 Les polyurethannes filmogenes tels que dfefinis dans I'invention peuvent etre ega- 
lement obtenus a partir de polyesters, ramifies ou non, ou d'alkydes comportant 
des hydrogenes mobiles que Ton modifie par reaction avec un diisocyanate et un 
compose organique bifonctionnel (par exemple dihydro, diamino ou hydroxyami- 
no), comportant en plus soit un groupement acide carboxylique ou carboxylate, 

15 soit un groupement acide sulfonique ou sulfonate, soit encore un groupement 
amine tertiaire neutralisable ou un groupement ammonium quaternaire. 
Comme polyur6thanne filmogene utilisable selon I'invention on peut utiliser ceux 
commercialisms sous les denominations SANCURE 2060® , AVALURE UR-410® 
par la societe GOODRICH, les polyur6thanes-acrylique vendus sous la denomina- 

20 tion NEOREZ R-989® par la societe ZENECA. 

Lorsque le polymere filmogene present dans la composition est un polyurethane, 
la composition selon I'invention ne comprend pas un vernis a ongles, tel que decrit 
a Texemple 5 de la demande EP-A-648485, contenant : 
25 - 93,3 % de dispersion aqueuse de polyester-polyurethane anionique a 30 % en 
poids de polymere vendu sous la denomination "Sancure 2060" par la societe 
sanncor(dispersion aqueuse contenant de la N-dim§thyl ethanolamine), 

- 1,50 % d'epaississant associatif polyurethane non-ionique vendu sous la deno- 
mination "Dapral T210" par la societe Akzo, 

30 - 0,20 % de silicate de sodium et de magnesium vendu sous la denomination "La- 
ponite XLG" par la societe Laporte, 

- 0,10 % de tensioactif fluore vendu sous la denomination "Fluorad FC-143" par la 
societe 3M, 

- 1,50 % de pigments 
35 -Eauqsp100%. 

Parmi les polycondensats filmogenes, on peut egalement citer les polyesters, les 
polyesters amides, les polyesters a chaine grasse, les polyamides, et les resines 
6poxyesters. 

40 

Les polyesters peuvent §tre obtenus, de fa?on connue, par polycondensation 
d'acides dicarboxyliques avec des polyols, notamment des diols. 
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L'acide dicarboxylique peut etre aliphatique, alicyclique ou aromatique. On peut 
citer comme exemple de tels acides : l'acide oxalique, l'acide malonique, l'acide 
dimethylmalonique, l'acide succinique, l'acide glutarique, l'acide adipique, l'acide 
pimelique, l'acide 2,2-dimethylglutarique, l'acide azelaTque, l'acide suberique, 
5 l'acide sebacique, l'acide fumarique, l'acide maleique, l'acide itaconique, l'acide 
phtalique, l'acide dodecanedioTque, l'acide 1,3-cyclohexanedicarboxylique, l'acide 

1.4- cyclohexa-nedicarboxylique, l'acide isophtalique, l'acide terephtalique, l'acide 

2.5- norborane dicarboxylique, l'acide diglycolique, l'acide thiodipropionique, l'acide 
2,5-naphtalenedicarboxylique, l'acide 2,6-naphta-lenedicarboxylique. Ces mono- 

10 meres acide dicarboxylique peuvent etre utilises seuls ou en cornbinaison d'au 
moins deux monomeres acide dicarboxylique. Parmi ces monomeres, on choisit 
preferentiellement l'acide phtalique, l'acide isophtalique, l'acide terephtalique. 

Le diol peut etre choisi parmi les diols aliphatiques, alicycliques, aromatiques. On 
15 utilise de preference un diol choisi parmi : ('ethylene glycol, le diethylene glycol, le 
Methylene glycol, le 1,3-propanediol, le cyclohexane dimethanol, le 4-butanediol. 
Comme autres polyols, on peut utiliser le glycerol, le pentaerythritol, le sorbitol, le 
trimethylol propane. 

20 Les polyesters amides peuvent etre obtenus de maniere analogue aux polyesters, 
par polycondensation de diacides avec des diamines ou des amino alcools. 
Comme diamine, on peut utiliser I'ethylenediamine, I'hexamethylenediamine, la 
meta- ou para-phenylenediamine. Comme aminoalcool, on peut utiliser la mo- 
noSthanolamine. 

25 

Le polyester peut en outre comprendre au moins un monomere portant au moins 
un groupement -S0 3 M, avec M representant un atome d'hydrogene, un ion am- 
monium NH 4 + ou un ion metallique, comme par exemple un ion Na\ Li + , K+, Mg 2 \ 
Ca 2+ , Cu 2+ , Fe 2+ , Fe 3+ . On peut utiliser notamment un monomere aromatique bi- 
30 fpnctionnel comportant un tel groupement -S0 3 M. 

Le noyau aromatique du monomere aromatique bifonctionnel portant en outre un 
groupement -S0 3 M tel que decrit ci-dessus peut etre choisi par exemple parmi les 
noyaux benzene, naphtalene, anthracene, diphenyl, oxydiphenyl, sulfonyldiphenyl, 
35 methylenediphenyl. On peut citer comme exemple de monomere aromatique bi- 
fonctionnel portant en outre un groupement -SO3M : l'acide sulfoisophtalique, 
l'acide sulfoterephtalique, l'acide sulfophtalique, l'acide 4-sulfonaphtal6ne-2,7- 
dicarboxylique. 

On prefere utiliser dans les compositions objet de I'invention des copolym£res a 
40 base d'isophtalate/sulfoisophtalate, et plus particulierement des copolymeres ob- 
tenus par condensation de di-ethyleneglycol, cyclohexane di-methanol, acide 
isophtalique, acide sulfoisophtalique. De tels polymeres sont vendus par exemple 
sous le nom de marque Eastman AQ par la societe Eastman Chemical Products. 
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Les polymeres d'origine naturelle, eventuellement modifies, peuvent etre choisis 
parmi la resine shellac, la gomme de sandaraque, les dammars, les elemis, les 
copals, les polymeres cellulosiques insolubles dans I'eau, et leurs melanges. 

5 

On peut encore citer les polymeres resultant de la polymerisation radicalaire d'un 
ou plusieurs monomeres radicalaires a I'interieur et/ou partiellement en surface, de 
particules preexistantes d'au moins un polymere choisi dans le groupe constitue 
par les polyurethannes, les polyurees, les polyesters, les polyesteramides et/ou 
10 les alkydes. Ces polymeres sont generalement appeles polymeres hybrides. 

La dispersion aqueuse comprenant un ou plusieurs polymeres filmogenes peut 
etre preparee par I'homme du metier sur base de ses connaissances generates. 

15 La taille des particules solides de polymere en dispersion aqueuse peut alter de 10 
nm a 500 nm, et de preference de 20 nm a 300 nm. 

Le polymere filmogene en dispersion aqueuse peut etre present dans la composi- 
tion selon ('invention en une quantite suffisante pour former un film sur les matie- 
20 res keratiniques, notamment en une teneur allant de 5,01 % a 50 % en poids, de 
preference de 6 % a 40% en poids, de matiere seche de polymere filmogene par 
rapport au poids total de la composition. 

La composition selon I'invention peut comprendre un agent auxiliaire de filmifica- 
25 tion favorisant la formation d'un film avec les particules du polymere filmogene. Un 
tel agent de filmification peut etre choisi parmi tous les composes connus de 
I'homme du metier comme etant susceptibles de remplir la fonction recherchee, et 
notamment etre choisi parmi les agents plastifiants et les agents de coalescence. 

30 Le milieu de la composition de I'invention est avantageusement un milieu aqueux. 
Ce milieu aqueux peut etre constitue essentiellement d'eau ou bien encore com- 
prendre 6galement un melange d'eau et de solvant miscible a I'eau comme les 
monoalcools inferieurs ayant de 1 a 5 atomes de carbone, les glycols ayant de 2 a 
8 atomes de carbone, les cetones en C3-C4, les aldehydes en C2-C4. La teneur 

35 en eau dans la composition peut aller de 40 % a 95 % en poids, par rapport au 
poids total de la composition, de preference de 50 % a 90 % en poids, et mieux de 
60 % a 85 % en poids. 



40 



II est egalement possible d'utiliser des polymeres dits alcali-solubles en veillant a 
ce que le pH de la composition soit ajuste pour maintenir ces polymeres d Petat de 
particules en dispersion aqueuse. 



10 



2814674 



La composition selon ('invention peut en outre comprendre des matieres colorantes 
telles que les colorants hydrosolubles, les matieres colorantes pulverulentes 
comme que les pigments, les nacres, les paillettes bien connues de I'homme du 
metier. Les matieres colorantes peuvent etre presentes, dans la composition, en 
5 une teneur allant de 0,01 % a 50 % en poids, par rapport au poids de la composi- 
tion, de preference de 0,01 % a 30 % en poids. 

La composition selon Invention peut en outre comprendre tout ingredient cosmeti- 
que connu de I'homme du metier comme etant susceptible d'etre incorpor6 dans 

10 une telle composition, tels que les agents epaississants, les charges, les agents 
d'etalement, les agents mouillants, les agents dispersants, les anti-mousses, les 
conservateurs, les filtres UV, les cires, les huiles, les actifs cosmetiques, les ten- 
sioactifs, les agents hydratants, les parfums, les stabilisants, les antioxydants. Bien 
entendu, I'homme du metier veillera a choisir ce ou ces eventuels composes com- 

15 plementaires, et/ou leur quantite, de maniere telle que les proprietes avantageuses 
de la composition correspondante selon 1'invention ne soient pas, ou substantiel- 
lement pas, alterees par I'adjonction envisagee. 

L'invention est illustree plus en detail dans les exemples suivants. 

20 

Exemples 1 a 7 comoaratifs : 

On a prepare 2 compositions de vernis a ongles (C1, C2) selon l'invention et 5 
25 compositions (C3 a C7) ne faisant pas partie de l'invention ayant la constitution 
suivante : 



- Dispersion aqueuse de polyurethane contenant une base 




aminee 


80 g 


- Ethanol 


3g 


- Tensioactif silicone (Tegopren 5878 de la 


societe Goldschmidt) 


0,5 g 


- Methyl parabene de sodium 


0,4 g 


- Diazolidinyl uree 


0,3 g 


- Argile (laponite XLG de la societe Laporte) 


1,35 g 


- Eau qsp 


100 g 



en utilisant differentes dispersions aqueuses de polymere comprenant des bases 
aminees differentes. Les dispersions aqueuses utilisees ont une teneur en matiere 
40 seche de polymere allant de 32 % a 42 % en poids et une teneur en base aminee 
allant de 0,2 % a 2 % en poids, par rapport au poids total de ladite dispersion. 
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Ces compositions ont ete stockees pendant 2 semaines a temperature ambiante 
(25 °C) et on a observe I'aspect de la composition. 

Pour chaque composition, on a applique sur plaque de verre un film humide 
d'epaisseur 300 pm et laisse sech6 pendant 24 heures a 30 °C sous 50 % d'humi- 
dite relative. On a mesure la brillance du film apres sechage a I'aide d'un brillan- 
cemetre BYK-GARDNER avec un angle de faisceau lumineux de 60° et on a de- 
termine I'aspect du film. 



On a obtenu les resultats suivants : 



Composi- 
tion 


Dispersion 
de 

polymere 


Base aminee 
(pKa) 


Stabilite 


Aspect 
du film 


Brillance 
du film 


C1 


P1 


Ammoniaque (9,25) 


stable 


lisse 


85 


C2 


P2 


N,N-dimethyl- 
ethanolamine (9,3) 


stable 


lisse 


89 


C3 


P3 


Triethylamine (10,72) 


instable 


granuleux 


41 


C4 


P4 ! 


Triethylamine 


instable 


granuleux 


32 


C5 


P5 


Triethylamine 


instable 


granuleux 


73 


C6 


P6 


Triethylamine 


instable 


granuleux 


26 


C7 


P7 


Dimethylaminopropy- 
lamine (10,02) 


instable 


granuleux 


50 



P1 : Polyurethane-acrylique (Neorez R989 de la societe Avecia-Neoresins) 

P2 : Polyurethane (Avalure UR-410 de la societe Goodrich) 

P3 : Polyur6thane (Avalure UR-445 de la soctete Goodrich) 

P4 : Polyurethane (Avalure UR-450 de la societe Goodrich) 

P5 : Polyurethane (Avalure UR-405 de la societe Goodrich) 

P6 : Polyurethane (Sancure 2019 de la societe Goodrich) 

P7 : Polyurethane 

Les resultats obtenus montrent que les vernis a ongles C1 et C2 selon I'invention 
comportant une base aminee dont le pKa est inferieur a 9,9 sont stables 3 tempe- 
rature ambiante et conduisent a la formation d'un film lisse et brillant (brillancce 
sup6rieure ^ 80), tandis que les compositions C3 a C7, qui contiennent une base 
aminee dont le pKa est superieur a 9,9 sont instables (apparition de syn6r6se) et 
forme un film granuleux et moins brillant (brillance inferieure a 75). Ainsi, seules 
les bases amin6es de pKa inferieur a 9,9 sont done compatibles avec I'argile pre- 
sente dans la composition. 



2814674 

Exemple 8 : 

On a prepare un vernis a ongles ayant la composition suivante : 

5 - Dispersion aqueuse de polyurethane a 35 % de matiere 
seche contenant de la N,N-dimethyl-ethanolamine 



(AvalureUR-410) 80 g 

- Ethanol 3 g 

- Tensioactif silicone (Tegopren 5878 de la 

10 societe Goldschmidt) 0,5 g 

- Methyl parabene de sodium 0,4 g 

- Diazolidinyl uree 0,3 g 

- Argile (laponite XLG de la soctete Laporte) 1 ,35 g 

- pigment 1 g 
1 5 -Eau qsp I00g 



Ce vernis presente une bonne homogeneite apres 2 semaines de conservation d 
25 °C. En appliquant ce vernis sur les ongles, on a obtenu un film brillant et lisse. 
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REVENDICATIONS 

1. Composition comprenant, dans un milieu physiologiquement acceptable, au 
moins 5 % en poids, par rapport au poids total de la composition, de polymere fil- 

5 mogene sous forme de dispersion aqueuse de particules solides, une argile apte a 
gonfler dans I'eau et une base aminee ayant un pKa, mesure dans Peau a 25 °C, 
inferieur a 9,9, le polymere filmogene etant choisi dans le groupe forme par les 
polycondensats, les polymeres d'origine naturelle, les polymeres radicalaires a 
I'exception des polymeres acrylique-styrene. 

10 

2. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que I'argile apte a 
gonfler dans I'eau est choisie dans le groupe forme par les argiles de la famille des 
smectites, des vermiculites, de la stevensite, des chlorites. 

15 3. Composition selon la revendication 1 ou 2, caracterisee par le fait que I'argile 
apte a gonfler dans I'eau est choisie dans le groupe forme par les montmorilloni- 
tes, les hectorites, les bentonites, la beidellite, les saponites. 

4. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracteri- 
20 see par le fait que I'argile apte a gonfler dans I'eau est presente en une teneur al- 

lant de 0,01 % a 5 % en poids, par rapport au poids total de la composition, et 
mieux de 0,05 % a 3 % en poids. 

5. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracteri- 
25 see par le fait que la base aminee a un pKa inferieur ou 6gal a 9,5, et de prefe- 
rence inferieur ou egal a 9,0. 

6. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracteri- 
see par le fait que la base aminee est choisie dans le groupe forme par I'ammoni- 

30 que, la triethanolamine, la N,N-dimethyl ethanolamine, I'amino-2-methyl-2- 
propanol-1 et r amino-2-methyl-2- propanediol^ ,3. 

7. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracteri- 
see par le fait que la base aminee est presente en une teneur allant de 0,01% a 3 

35 % en poids, par rapport au poids total de la composition, et mieux de 0,1 % a 2 % 
en poids. 

8. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracteri- 
see par le fait que les particules solides de polymere ont une taille allant de 10 nm 

40 a 500 nm. 

9. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracteri- 
see par le fait que le polymere filmogene en dispersion aqueuse est choisi dans le 
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groupe forme par les polymeres radicalaires, les poiycondensats, les polymeres 
d'origine naturelle et leurs melanges. 

10. Composition selon la revendications 9, caracterisee par le fait que les polyme- 
res radicalaires sont choisis dans le groupe forme par les polymeres vinyliques re- 
sultant de la polymerisation de monomeres choisis parmi les acides carboxyliques 
insatures a,p-ethyleniques, les esters de cesdits acides, les amides de cesdits 
acides, les esters vinyliques, les monomeres styreniques. 

11. Composition selon la revendication 9, caracterisee par le fait que les poiy- 
condensats sont choisis dans le groupe forme par les polyurethanes, les polyes- 
ters, les polesters amides, les polyamides, les resines epoxyesters. 

12. Composition selon la revendication 9, caracterisee par le fait que les polyme- 
res d'origine naturelle sont choisis dans le groupe forme par la resine shellac, la 
gomme de sandaraque, les dammars, les elemis, les copals, les polymeres cellu- 
losiques insolubles dans I'eau, et leurs melanges. 

13. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracte- 
risee par le fait que le polymSre filmogene en dispersion aqueuse est present en 
une teneur allant de 5,01 % a 50 % en poids de mattere seche de polymfere filmo- 
gene, par rapport au poids total de la composition, et de preference de 6 % a 40% 
en poids. 

14. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracte- 
risee par le fait qu'elle comprend au moins une matiere colorante. 

15. Composition selon la revendication 14, caracterisee par le fait quela matiere 
colorante est choisie dans le groupe form6e par les colorants hydrosolubles et les 
matieres colorantes pulverulentes. 

16. Composition selon la revendication 14 ou 15, caracterisee par le fait que la 
matiere colorante est presente en une teneur allant de 0,01 % a 50 % en poids, par 
rapport au poids de la composition, et de preference de 0,01 % a 30 % en poids. 

17. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracte- 
risee par le fait qu'elle comprend un ingredient cosmetique choisi dans le groupe 
forme par les agents epaississants, les charges, les agents d^talement, les 
agents mouillants, les agents dispersants, les anti-mousses, les conservateurs, les 
filtres UV, les cires, les huiles, les actifs cosmetiques, les tensioactifs, les agents 
hydratants, les parfums, les stabilisants, les antioxydants. 
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18. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracte- 
risee par le fait qu'elle se presente sous la forme de vernis a ongles, de mascara, 
d'eye-liner, de produit pour les levres, de fard a joues ou a paupieres, de fond de 
teint, de produit de maquillage du corps, de produit anti-cernes, de composition de 

5 protection solaire, de coloration de la peau, de produit de soin de la peau, de pro- 
duit capillaire. 

19. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracte- 
ris6e par le fait qu'elle se se presente sous la forme d'un vernis a ongles. 

10 

20. Precede cosmetique de maquillage ou de soin des matieres keratiniques com- 
prenant ('application sur les matieres keratiniques d'une composition selon Tune 
quelconque des revendications precedentes. 

15 21. Utilisation d'une composition selon Tune quelconque des revendications 1 a 
19, pour obtenir une composition filmogene stable dans le temps et/ou pour obte- 
nir un film lisse et/ou brillant depose sur les matieres keratiniques. 

22. Utilisation d'une argile apte a gonfler dans I'eau, d'une base amin6e ayant un 
20 pKa, mesure dans I'eau a 25 °C, inferieur a 9,9, d'une dispersion aqueuse de par- 
ticules solides de polymere filmogene dans une composition cosmetique pour ob- 
tenir une composition filmogene stable dans le temps et/ou pour obtenir un film 
lisse et/ou brillant depose sur les matieres keratiniques, le polymere filmogene 
etant choisi dans le groupe forme par les polycondensats, les polymeres d'origine 
25 naturelle, les polymeres radicalaires a ('exception des polymeres acrylique- 
styr^ne. 
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